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L'invention concerne un procede de controle non-destructif d'un 
element pour reacteur nucleaire. 

Uinvention s'applique en particulier au controle de crayons 
d'assemblages de combustible nucleaire utilises dans les reacteurs a eau sous 
pressiori. 

Generalement, un tei crayon comprend une gaine tubulaire qui contient 
des pastilles de combustible nucleaire et qui est fermee a ses extremites par un 
bouchon inferieur et un bouchon superieur. Ces bouchons sont soudes & la gaine 
par des cordons circulaires assurant I'etancheite entre la gaine et les bouchons. 

En outre, ie bouchon superieur comprend un canal de remplissage de 
la gaine par un gaz inerte sous pression, par exemple de I'helium. A Tissue de la 
fabrication du crayon de combustible, ce canal estferme de maniere etanche par 
un point de soudure. 

Les cordons de soudure circulaires peuvent presenter plusieurs types 
de defauts. 

Ainsi, des porosites peuvent y etre presentes. II s'agit en fait de vides 
dans le cordon de soudure. ■ 

Les cordons de soudure peuvent egalement presenter des sous- 
penetrations, c'est a dire des parties oil Petendue radiale des cordons est plus 
faible que celle souhaitee. 

■ *s 

Dans le cas de i'utilisation d'un procede de soudage TIG (Tungsten 
Inert Gaz), les cordons de soudure peuvent egalement presenter des inclusions 
de tungstene. 

Ce dernier type de defaut peut egalement etre observe dans le point de 
soudure obturant le canal de remplissage. 

En outre, il peut arriver que ce point de soudure possede une position, 
et des dimensions telles qu'il n'obture pas de maniere satisfaisante le canal de 
remplissage. 

Les sous-penetrations dans le cordon de soudure et le mauvais 
positionnement du point de soudure sont susceptibles d'engendrer une perte 
d'etancheite dans le crayon de combustible et done la liberation de particules ou 
de gaz radioactifs dans !e circuit primaire du reacteur nucleaire. Les porosites et 
les inclusions deteriorent quant a elles la tenue mecanique du crayon. 

Ces defauts doivent done etre evites et e'est pour cela que Ton met en 
oeuvre des precedes de controle non-destructif des crayons de combustible 
fabriques. 
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Pour controler la qualite des cordons de soudure et des points de 
soudure d'etancheite, on acquiert une image radiographique numerique des 
zones correspondantes d'un crayon a controler. 

Ensuite, on compare Timage acquise avec une image de reference 

5 stockee. Cette image de reference a ete obtenue a partir d'un crayon de 
combustible repute ne presenter aucun defaut. On soustrait done I'image de 
reference a I'image acquise, puis on traite numeriquement I'image en resultant 
afin de faire apparattre plus nettement les eventuels defauts, et on affecte une 
note globale pour le cordon de soudure, une note pour le point de soudure 

10 d'etancheite et une note pour les inclusions de tungstene. Au-dela de valeurs 
seuils, le crayon est considere comme non-conforme. 

Du fait des incertitudes de positionnement des crayons et des 
tolerances de fabrication, la position d'un crayon et ses dimensions sur I'image 
acquise sont differentes de celles du crayon de I'image de reference. Cela 

15 impose done un traitement complexe de I'image issue de la soustraction pour 
pouvoir detecter les eventuels defauts de fabrication. En outre, on a constate que 
la fiabilite de ce controle restait faible, malgre ce traitement de I'image issue de la 
soustraction, ce qui impose de rejeter, par securite, un grand nombre de crayons 
comme etant non-conforme. 

20 Un but de ['invention est de resoudre ce probleme en fournissant un 

procede plus fiable de controle non-destructif d'un element pour reacteur 
nucleaire. 

A cet effet, Tinvention a pour objet un procede de controle non- 
destructif d J un element pour reacteur nucleaire, procede comprenant les etapes 
25 de : 

a) acquisition d'une image radiographique et numerique d'au moins 
une zone de Telement, 

b) creation d'une image de reference par traitement numerique de 

Timage acquise, et 

30 c) comparaison de Timage acquise, eventuellement traitee, a Timage 

de reference pour detecter la presence de defaut(s). 

Selon des modes particuliers de realisation, le procede peut 
comprendre Tune ou plusieurs des caracteristiques suivantes prise(s) isolement 
ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles : 
35 - I'element est une partie d f un assemblage de combustible nucleaire, 



- Pelement est un crayon cle combustible nucleaire s'etendant le long 
d'un axe longitudinal et comprenant une gaine fermee par des bouchons 
inferieur et superieur et contenant un combustible nucleaire, 

- la zone comprend un cordon de soudure entre un des bouchons et la 

5 gaine, 

- la zone comprend un point de soudure obturant un canal traversant 
un bouchon, 

- Petape b) comprend une sous-etape b1) d'ouverture ou de fermeture 
de Pimage par adjonction d'un element structurant, 

10 - Pelement structurant a une forme allong§e le long de Paxe 

longitudinal du crayon, 

- Pelement structurant est un segment de p pixels, p etant un nombre 

entier non nul, 

- un defaut a detecter est une porosite ou une sous-penetration du 
15 cordon de soudure, et la . sous-etape b1) est une sous-etape d'ouverture de.. 

I'image par adjonction de Pelement structurant, g 

- un defaut & detecter est une inclusion de tungstene, et la sous-etape i 
b1) est une sous-etape de fermeture de I'image par adjonction de Pelement^ 

structurant, 7 
20 - Petape b) comprend, prealablement a la sous-etape b1), une sous-: 

etape bO) de lissage de I'image par un convolueur, 

- le convolueur est un carr6 de n pixels de cote, n etant un nombre 
entier non nul, 

- Petape c) comprend une sous-etape d) de calcul de la difference 
25 entre Pimage acquise, eventuellement traitee, et Pimage de reference, et de 

division de cette difference par Pimage acquise, eventuellement traitee, ou par 
Pimage de reference, 

- le procede comprend, apres la sous-etape c1), une sous-etape c2) 
de multiplication de Pimage par un coefficient correspondant sensiblement a 

30 Pintensite lumineuse maximale du dispositif de prise de vue utilise pour acquerir 
I'image radiographique, 

- le procede comprend, apres la sous-etape c1), une sous-6tape de 

lissage de Pimage grace a un convolueur, 
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- le convolueur est un carr§ de q pixels de c6te, q etant un nombre 

entier, 

- le convolueur est allonge transversalement par rapport a I'axe 
longitudinal, 

5 - le precede comprend, apres la sous-etape d), une etape de 

binarisation de Pimage, 

- le defaut a detecter etant un defaut d'etancheite au droit du point de 
soudure, Petape b) comprend une sous-etape b1) de projection de Pimage le long 
de Paxe longitudinal et de reconstruction de Pimage a partir de sa projection le 

10 long de cet axe, 

- Petape b) comprend, prealablement a la sous-etape b1), une sous- 
etape bO) de lissage de Pimage acquise par un convolueur, 

- le convolueur est un carre de t pixels de c6te, t etant un nombre 

entier, 

15 - Petape c) comprend une sous-etape d) de soustraction de Pimage 

de reference a I'image acquise, eventuellement traitee, 

- le procede comprend, apres la sous-etape c1), une sous-etape de 
binarisation de Timage, 

- le procede comprend une etape d) de detection automatique et de 
20 determination de caracteristiques d'une region de Timage issue de Tetape c) 

correspondant a un defaut, 

- une des caracteristiques est la position du defaut detecte dans 

Pimage, 

- une des caracteristiques est representative de la dimension du defaut 

25 detecte, 

- le procede comprend une etape d) de determination de Pepaisseur 
axiale minimale du point de soudure, 

- les etapes a) a d) sont effectuees pour plusieurs angles de vue, 

- le procede comprend une etape e) de reconstruction des defauts 
30 detectes dans les images correspondant a differents angles de vues, 

- Petape e) comprend une sous-etape e1) de determination des 
positions qu'un defaut detecte dans une premiere image correspondant £ un 
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premier angle de vue peut occuper dans une deuxieme image correspondant a 
un deuxteme angle de vue, 

une sous-6tape e2) de comparaison des positions ainsi 
determinees avec des positions de defaut(s) effectivement detecte(s) dans la 
5 deuxieme image afin de determiner si le defaut a ete detecte dans la deuxieme 

m 

image, et, si le defaut a ete detecte dans la deuxieme image, 

une sous-etape e3) de calcul d'une dimension du defaut a partir 
des caracteristiques representatives des dimensions du defaut determinees dans 
la premiere et la deuxieme images, 
10 - le procede comprend une etape e) de sommation des 

caracteristiques representatives de la dimension determinees pour plusieurs 
angles de vue et de comparaison de la somme avec une valeur seuil afin de 
rendre un verdict sur la conformite de I'element avec des criteres predetermines 
de fabrication, 

15 - le procede comprend une etape e) de calcul d'une moyenne des 

epaisseurs minimales determinees pour plusieurs angles de vue et de- 
comparaison avec une valeur seuil afin de rendre un verdict sur la conformite de 
I'element avec des criteres predetermines de fabrication. . r 

^invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui va 

20 suivre, donnee uniquement a titre d'exemple, et faite en se referant aux dessins 

* m * * 

annexes, sur lesquels : 

- la figure 1 est une vue schematique d'une installation de controle non- 
destructif pour la mise en ceuvre d'un procede selon Tinvention, 

- la figure 2 est une vue partielle et en coupe longitudinale, illustrant 
25 Textremite superieure d'un crayon de combustible nucleaire avant remplissage de 

la gaine par un gaz inerte, 

- la figure 3 est une vue partielle, en coupe longitudinale et agrandie, 
illustrant I'extremite superieure du bouchon superieur du crayon de la figure 2, 
apres fermeture etanche du canal de remplissage, 

30 - la figure 4 illustre une image acquise lors de la mise en oeuvre du 

procede de controle non-destructif selon Tinvention, 

- la figure 5 est un diagramme en trois dimensions illustrant les niveaux 
de gris de la zone de Timage de ia figure 4 correspondant au cordon de soudure 
circuiaire, 
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- la figure 6 est une vue partielle agrandie de la figure 5 correspondant 
a une region presentant une porosis, . . . - . 

- la figure 7 est une vue analogue a la figure 6 apres lissage, 

- la figure 8 est une vue analogue a la figure 6 apres erosion, 

5 - la figure 9 est un diagramme illustrant I'effet d'une erosion sur une 

courbe, 

- la figure 10 est une vue analogue a !a figure 6 apres dilatation, 

- la figure 11 est une vue analogue a la figure 9 illustrant I'effet d'une 

dilatation, 

10 -la figure 12 est une vue analogue a la figure 9 illustrant I'effet 

d'un « top-hat », 

- la figure 13 est une vue analogue a la figure 6 apres soustraction 
logarithmique, 

- la figure 14 est une vue analogue a la figure 6 apres un nouveau 

15 lissage, 

- la figure 15 represente I'image de la zone selectionnee apres ces 
differents traitements, 

- la figure 16 est un organigramme illustrant des etapes mises en 
oeuvre pour la reconstruction des porosites detectees, 

20 - la figure 17 est une vue illustrant I'affichage sur I'ecran de I'ordinateur 

de ('installation apres reconstruction des porosites, 

- la figure 18 est une vue analogue a la figure 15, apres la mise en 
oeuvre des differents traitements damages en vue de detecter les sous- 
penetrations dans le cordon de soudure circulaire, 

25 - la figure 19 est un diagramme en trois dimensions illustrant les 

niveaux de gris de la zone de I'image de la figure 4 correspondant au point de 
soudure fermant le canal de remplissage du bouchon superieur, 

- ia figure 20 est une figure analogue a la figure 19 apres projection et 
reconstruction, 

30 - la figure 21 est une vue analogue a la figure 19 apres soustraction, 

- la figure 22 represente I'image de la zone correspondant au point de 
soudure apres la mise en oeuvre de ces differents traitements, et 

- les figures 23 a 25 sont des vues illustrant I'affichage sur I'ecran de 
Pordinateur de Installation de la figure 1 apres la mise en oeuvre du precede de 

35 controle non-destructif. 
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La figure 1 illustre schSmatiquement une installation de controle non- 
destructif de crayons de combustible nucleaire 3 pour reacteur a eau pressurisee. 

Comme illustre plus particulierement par la figure 2, un tel crayon 3 
s'etend le long d'une direction longitudinale L et comprend une gaine tubulaire 5 
5 qui renferme un combustible nucleaire, par exemple sous forme de pastilles 7 
empilees. La gaine 5 est fermee a ses extremites par un bouchon 9 superieur et 
un bouchon 9 inferieur, qui n'est pas visible sur la figure 2 mais est dispose a 
gauche sur la figure 1. La structure generate des bouchons 9 est analogue et 
seule celle du bouchon 9 superieur sera decrite par la suite. 

10 Le bouchon 9 superieur comprend une partie inferieure 11 qui est 

engagee dans Pextremite superieure de la gaine 5, pratiquement sans jeu. Cette 
partie inferieure 11 est reliee par un epaulement 13 a la partie courante du 
bouchon 9. Un cordon de soudure circulaire 15 s'etend entre cet epaulement 13 
et la tranche superieure de la gaine 5. 

15 Ce cordon 15 assure la fixation etanche du bouchon 9 superieur a la 

gaine 5. 

Le bouchon 9 comporte en outre une partie amincie 17 permettant 
('engagement de mors de prehension. 

En outre, et a la difference du bouchon 9 inferieur, le bouchon . 9 
20 superieur comporte un canal 19 de remplissage de la gaine 5 par un gaz inerte 
sous pression. Ce canal est parfois denomme canal de pressurisation. 

Le canal 19 comporte plusieurs tron9ons successifs dont les diametres 
sont generalement decroissants depuis la partie 1 1 engagee dans la gaine 5 vers 
la partie d'extremite exterieure 21 du bouchon 9. 
25 A son extremite superieure ou extremite externe, le canal 19 comporte 

un trongon terminal 23 ou queusot Ce trongon 23 debouche dans la surface 25 
d'extremite superieure du bouchon 9 via une ouverture d'entree circulaire dont le 
centre se trouve sur Paxe longitudinal L. 

Apres avoir rempli la gaine 5 des pastilles 7, on vient la fermer par les 
30 bouchons 9 inferieur et superieur que Ton soude a la gaine 5. On notera qu'un 
ressort (non-repr6sent§) est alors classiquement interpose entre la pastille 7 
superieure et le bouchon 9 superieur. 

Ensuite, on remplit par Tintermediaire du canal 19 la gaine 5 d'un gaz 
inerte sous pression, tel que de Thelium, puis on assure la fermeture etanche du 
35 canal 1 9 dans son trongon superieur 23. 
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Comme illustre par la figure 3, cette fermeture etanche est obtenue 
grace a un point de soudure 27 obtenU par fusion du materiau du bouchon 9 au 
voisinage du troncon superieur 23. 

En revenant a la figure 1 , 1'installation 1 comprend principalement : 

- une source 29 de rayons X, 

- un dispositif 31 de conversion de rayons X en rayons lumineux, 

- un dispositif 33 d'acquisition d'images numeriques, 

- des moyens 35 de deplacement d'un crayon de combustible 3, et 

- un systeme informatique 37. 

La source 29, le dispositif de conversion 31 et le dispositif d'acquisition 
33 sont disposes a I'interieur d'une enceinte 39 de protection biologique qui recoit 
I'extremite du crayon 3 a examiner au travers d'une ouverture 41 susceptible 
d'etre fermee, en I'absence de crayon 3, par un clapet 43. Sur la figure 1 c'est 
I'extremite superieure du crayon 3 qui est introduite dans I'enceinte 39 et qui va 
done etre controlee. 

La source 29 comprend un tube 45 de creation de rayons X et un 
collimateur 47 pour orienter les rayons X radialement vers le bouchon 9 
superieur dont il faut controler I'etancheite des soudures 15 et 27. 

La source 29 comprend en outre un obturateur 49 qui peut §tre 
commande, tout comme le tube 45, par le systeme informatique 37. La source 29 
comprend egalement un indicateur de qualite de I'image (IQI) 51. Classiquement 
un tel indicateur comprend une plaque percee de deux trous calibres. La 
comparaison des dimensions reelles de ces trous avec celles qu'ils ont sur 
I'image acquise permet de s'assurer de la qualite de Timage acquise. 

Le bouchon 9 superieur est engage dans un bloc de compensation 53 
qui a une forme sensiblement parallelepipedique et presente une cavite interieure 
de forme sensiblement complementaire de celle de I'extremite superieure du 
crayon 3 qu'elle recoit. Ce bloc 53 est realise par exemple en alliage de 
zirconium. 

Les rayons X issus du tube 45 traversent le bloc de compensation 53 
et I'extremite superieure du crayon 3 radialement par rapport a sa direction 
longitudinale L. 

Ensuite, les rayons X viennent frapper le dispositif 31 qui est par 
exemple un ecran comprenant une pastille d'aluminium recouverte d'oxysulfure 
de gadolinium dope au terbium. Les rayons X sont alors transformes en photons 
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qui sont renvoyes, par I'intermediaire d'un miroir 55, vers Ie dispositif 33 

d'acquisition d'images. 

Ce dispositif 33 est par exemple une camera CCD. 

La camera 33 est reliee au systeme informatique 37 pour lui fournir les 
5 images numeriques acquises et etre pilotees par ce dernier. 

L'image ainsi acquise IA1 est representee sur la figure 4. La lettre A 
signifie qu'il s'agit de l'image acquise et le chiffre 1 , qu'il s'agit de la premiere 
prise de vue. La bande verticale sombre au centre correspond a un cache en 
plomb que l*on a plac6 dans le bloc de compensation 53 pour pallier la forte 
1 0 luminosite que devrait induire la partie amincie 1 7 du bouchon 9. 

Les moyens 35 de deplacement comprennent notamment des galets 
motorises 57 pour deplacer longitudinalement le crayon 3 et une pince tournante 
59 permettant de le faire tourner autour de son axe L, afin d'acquerir des images 

selon differents angles de vue. 
15 Les ga i ets motorises 57, qui sont pilotes par le systeme informatique 

37, permettent de faire penetrer I'extremite d'un crayon 3 a examiner dans 
Tenceinte 39, de l'engager dans le bloc de compensation 53 et de I'extraire de , 
I'enceinte 39 apres mise en oeuvre du procede de contr6le decrit ulterieurement. , 

Les moyens 35 de deplacement comprennent en outre un capteur 61 

20 de mesure de la rotation du crayon 3 raccorde au systeme informatique 37. Ce 
capteur 61 comprend par exemple une roue en appui sur le crayon 3 pour etre^, 
entraTnee en rotation par le crayon 3 lorsqu'il tourne. ~, 

Le systeme informatique 37 comprend un ordinateur comprenant lui- 
meme un ou plusieurs processeurs, des moyens de stockage, des moyens 

25 d'entree/sortie et eventuellement des moyens d'affichage. Dans I'exemple 
represente, il s'agit d'un micro-ordinateur qui comprend notamment un ecran 63, 

une unite centrale 65 et un clavier 67. 

Un programme est stocke dans I'ordinateur 37 et permet, en 
association avec une librairie de traitement d'images la mise en oeuvre du 
30 procede de controle non-destructif. De telles librairies de traitement d'images 
sont couramment disponibles dans le commerce. 

Les etapes mises en ceuvre par le procede de controle non-destructif 

sont les suivantes. 

L'ordinateur 37 va tout d'abord detecter et analyser les eventuelles 

35 porosites presentes dans le cordon de soudure circulaire 15. De telles porosites 
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doivent se traduirent par une moindre absorption des rayons X et done par des 
regions plus claifes. 

Pour cela, on s§lectionne une zone IA1C de Timage acquise IA1 qui 
correspond a la zone du crayon 3 contenant le cordon de soudure 15, comme 
5 illustre par la figure 4. La lettre C signifie que cette zone est relative au cordon de 
soudure 15. 

La figure 5 represente les differents niveaux de gris de la zone IA1C. 
Ces niveaux de gris ont ete portes selon Paxe Oz du repere Oxyz represente sur 
cette figure. On a egalement materialise les axes Ox et Oy sur la figure 4. 
10 Comme cela apparaTtra ulterieurement, le cordon de soudure 15 

presente une porosite 71 qui n'est pas decelable sur Timage acquise. 

La figure 6 est une vue agrandie de la partie de la figure 5 ou la 
porosite 71 est situee. 

Pour pouvoir detecter cette porosite 71, on va creer par traitement 
15 numerique de la zone IA1C, une image de reference IR1C correspondant a un 
cordon 1 5 qui ne comporterait pas de defaut 

Pour cela, on va soumettre la zone IA1C a une operation de lissage 
par un convolueur g qui est un carre de n pixels de cote, n etant un nombre 
entier, de preference compris entre 3 et 9. 
20 Le convolueur g est centre sur son pixel central. 

L'operation a laquelle la zone IA1C est soumise correspond done a la 
formule suivante : 

■frco +cO 

lxg(x,y)=£ JgCv.wJxKx-v.y-w) 

Dans cette formule et celles qui suivent, I designe Timage en cours de 
25 traitement. 

Cette operation va done remplacer chaque pixel par la moyenne des 
pixels environnants contenus dans le convolueur centre sur le pixel considere. 
Par exemple avec un convolueur g de 5 pixels de cote, chaque pixel serait 
remplace par la moyenne du pixel considere et des 24 pixels environnants. La 
30 zonelAIC issue de Tetape de lissage est notee IL1C. 

La figure 7 est une vue analogue a la figure 6 a Tissue de Tetape de 

lissage. 

Ensuite, on va soumettre la zone IL1C lissee a une ouverture par 
adjonction d'un element structurant h qui est un segment, parall&le a Taxe Ox, et 
35 centre sur son pixel central. Ce segment a une longueur de p pixels, p etant un 
nombre entier, de preference compris entre 5 et 21. 
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Uouverture par adjonction est une erosion par un element structurant 
suivi d'une dilatation adjointe, c'est a dire d'une dilatation par le meme element 
structurant. 

L'ouverture par adjonction de Pelement structurant h peut done etre 
5 definie par la formule : 

(I 0 h) e h- 

L'erosion correspond a la premiere partie de cette formule et consiste a 
passer Pelement structurant h sur la zone IL1C, comme un convolueur, et a 
affecter ia valeur minimum au pixel central. 
10 Ainsi, Perosion correspond a la formule : 

(I G h) (x) = Min (I(v)) 
v <= h(x) 

Plus de details sur les operations de morphologie mathematique telles 
15 que les ouvertures, les « top-hat », ainsi que sur les operations de traitemept 
d'images telles que les lissages... peuvent etre trouves dans Pouvrage de J r 
SERRA : 

« Image Analysis and mathematical Morphology » Ac. Press, Tome I? 
(1982), Tome 2 (1988). 
20 La figure 8 correspond a la figure 6 apres cette operation d'erosion. La- 

zone traitee est alors denommee IE1 C. *■ 

La figure 9 illustre schematiquement et de maniere generale Teffe.t 
d'une telle erosion produite sur les variations des niveaux de gris d'une image le 
long de Paxe Ox. 

25 La courbe 73 correspond a une image avant erosion et la courbe 75 a 

une image apres erosion. 

L'erosion garde done le fond de I'image en eliminant les pics de niveau 
de gris dont la largeur est inferieure a celle de Pelement structurant. 

La dilatation, qui est la seconde partie de Poperation d'ouverture, a 
30 pour but de ramener les niveaux de gris de Pimage ou ils se trouvaient avant 
Perosion. 

La dilatation consiste a passer Pelement structurant h sur Pimage, 
comme un convolueur, et a affecter la valeur maximum au pixel central, 
conformement a la formule : 
35 (I e h) (x) = Max (I(v)) 

v eg(x) 
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Comme illustre par la figure 10, Ies niveaux de gris de I'image 
reviennent a ceux de I'image lissee, mais la porosite 71 a disparu. 

Sur la figure 1 1 , la courbe 77 correspond a une image apres dilatation. 

L'image obtenue a Tissue de cette operation d'ouverture par adjonction 
5 constitue done une image de reference IR1 C puisque Ies defauts eventuels en 
ont ete gommes. 

On notera que la position et ies dimensions des differentes parties du 
crayon 3 sur cette image correspondent a celles de la zone IA1C de Timage 
acquise puisqu'elle a ete obtenue par traitement numerique de cette derniere. 
10 Ensuite, pour detecter et analyser ies defauts eventuels, on va 

comparer I'image lissee IL1C a Timage de reference IR1C. 

Pour cela, on va effectuer Toperation suivante : 

1LR1C-IR1C 
IR1C X 

15 Cela signifie que Ton va soustraire au niveau de gris de chaque pixel 

de Timage IL1C, le niveau de gris du pixel correspondant de I'image de reference 
IR1C, puis diviser par le niveau de gris du pixel de Timage de reference IR1C, et 
enfin multiplier par le coefficient K et reaffecter le resultat ainsi obtenu au pixel 
considere. 

20 La premiere partie de cette formule correspond a une soustraction dite 

« logarithmique ». En effet, Timage de reference IR1C n'est pas seulement 
soustraite a Timage lissee IL1C, mais cette difference est en outre divisee par un 
des termes de la soustraction. 

On pourra trouver plus de renseignements sur Ies soustractions 
25 logarithmiques dans la publication : 

« A model for logarithmic image processing » by Michel Jourlin and 
Jean-Charles Pinoli - Journal of Microscopy, Vol. 149, Pt 1, January 1988, pp.21- 
35 (The Royal Microscopical Society). 

Une telle soustraction logarithmique permet de prendre en compte 
30 ('absorption des rayons X par la matidre. 

En effet, un defaut vu au travers de peu de matiere aurait tendance a 
apparaitre plus gros que ce meme defaut vu au travers de plus de matiere. 
Cette soustraction dite « logarithmique » permet done de compenser cet effet. 

Le coefficient multiplicateur K est un parametre representatif de la 
35 camera 33 et peut correspondre sensiblement a la dynamique ou resolution de 
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Timage acquise par la camera 33, c'est a dire a la valeur maximale de Tintensite 
lumineuse. 

Cette multiplication par le coefficient K permet de ramener les niveaux 
de gris a ceux de Timage IA1C. 
5 La combinaison des operations d'ouverture par adjonction de ('element 

structurant h puis de soustraction peut §tre en fait apparentee a un « top-hat » ou 
« chapeau haut de forme », bien que dans de tels « top hat » la soustraction ne 
soit pas « logarithmique ». Sur la figure 12 qui illustre de maniere generate I'effet 
d'un tel « top-hat », la courbe 78 correspond a la courbe 73 apres ouverture et la 
10 courbe 79 correspond a la soustraction de la courbe 78 a la courbe originate 73. 

La figure 13 correspond a la figure 6 a Tissue du traitement de « top- 
hat » applique par Tordinateur 37. L'image est alors denommee IS1C. 

L'operation de « top-hat » a done fait ressortir la porosite 71. 

Ensuite, on va soumettre Timage IS1C a une operation de moyennage, 
15 c'est a dire a un lissage, gr§ce a un convolueur j qui est egalement un carre, 
mais de dimensions plus importantes que le convolueur g. Ainsi, ce carre a par 
exemple un carre de q pixels de cote, q etant un nombre entier, de preference 
compris entre 5 et 21 . 

Comme on le voit sur la figure 14 illustrant Timage a Tissue de cette 
20 seconde etape de lissage, la porosite 71 devient plus compacte et les parasites 
sont attenues. :r. 

L'image obtenue est alors denommee IM1CP. La lettre P precise que 
cette image est dediee a la recherche de porosites. L'image IM1CP va alors etre 
soumise a une etape de binarisation. 
25 Une telle etape consiste a afficher en blanc les pixels de Timage dont le 

niveau de gris est au-dessus d'un seuil de binarisation determine, et afficher en 
noir ceux dont le niveau de gris est en dessous de ce seuil. Le seuil de 
binarisation, qui peut §tre modifie, correspond a la sensibilite souhaitee de 
Tanalyse. 

30 L'image finale a Tissue de ces traitements apparait done comme illustre 

par la figure 15 et est designee IF1CP. La porosite 71 y apparaTt sous forme 
d'une tache blanche ou singularity. 

Ensuite, Tordinateur 37 va detecter et analyser les defauts dans Timage 
finale IF1CP. 

35 Pour cela, Tordinateur 37 utilise Toutil de recherche de singularites ou 

« blobs » de la librairie de traitement damages qui en outre determine des 
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caracteristiques des singularites de Pimage IF1CP, c'est a dire des porosites 
aihsi detectees. 

En particulier, Pordinateur 37 calcule la position des porosites et ieur 

diametre. 

5 Ensuite, Pordinateur 37 commande la rotation du crayon 3 d'un angle 

de 120°, acquiert une image IA2 puis procede a Pensemble des operations 
precedernment decrites sur sa zone IA2C, ce qui permet d'obtenir une deuxieme 
vue IF2CP de la porosite 71. Ici, le chiffre 2 signifie qu'il s'agit des images 
relatives a la deuxieme vue. 
10 Enfin, Pordinateur 37 provoque a nouveau une rotation de 120° du 

crayon 3 autour de son axe longitudinal L et acquiert une image IA3 dans cette 
nouvelle position dont il traite la zone IA3C de la maniere indiquee 
precedernment 

Ensuite, Pordinateur 37 procede a une reconstruction du ou des 
1 5 defauts detectes, en Poccurrence, la porosite 71 . 

Les operations alors mises en oeuvre par Pordinateur 37 sont illustrees 
par Porganigramme de la figure 16. 

Dans une premiere etape 91, Pordinateur 37 selectionne une porosite 

detectee dans la vue IF1 CP. 
20 L'ordinateur 37 calcule ensuite, a partir des coordonnees de la porosite 

dans la vue IF1CP, les coordonnees qu'elle pourrait occuper dans les vues 

IF2CP et IF3CP. C f est Pobjet de Petape 93. 

Ensuite, dans Petape 95, Pordinateur 37 verifie si ces coordonnees 

calculees correspondent a celles d'une porosite effectivement detectee dans les 
25 vues IF2CP et IF3CP. Si ce n'est pas le cas, la porosite detectee seulement dans 

la vue IF1CP est ignoree et Petape 91 est effectuee avec une autre porosite de la 

vue IF1CP. 

Si le resultat de Petape de comparaison 95 est positif, la porosite a 
alors ete detectee dans au moins deux vues et Pordinateur 37 peut determiner 
30 dans Petape 97 ses coordonnees exactes et evaluer son diam&tre reel. 

Si la porosite n'a ete detectee que dans deux vues, le diametre reel est 
calcule a partir, par exemple, d'une formule du type Am 2 + Bm + c ou m est la 
moyenne des diametres determines dans les deux vues dans laquelle la porosite 
a ete detectee. 
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Si la porosite a ete detectee dans trois vues, le diametre reel est 
calcule a partir d'une formule du type A' m + B' 0C1 m est le diametre moyen des 
diametres determines dans les trois vues IF1CP, IF2CP et IF3CP. 

Ainsi, I'ordinateur 37 connaTt les positions exactes des porosites 
5 detectees et a determine leurs diametres reels. 

II est alors en mesure de representee en coupe transversale ces 

porosites. 

Cela est illustre par la figure 17 qui represente I'affichage sur I'ecran 63 
du cordon de soudure 15 en coupes transversales et oCi la seule porosite 71 
10 detectee est affichee. Chacune des coupes transversales correspond a un angle 
de prise de vue. 

Uordinateur 37 peut enfin comparer les diametres des porosites 
detectees a une valeur maximale autorisee, ainsi que comparer la somme de ces 
diametres a une valeur seuil. Si les valeurs mesurees et la somme sont 
15 inferieures a la valeur maximale et a la valeur seuil, le crayon 3 est declare 
conforme pour ce qui concerne les porosites du cordon de soudure 15. 

Uinstallation 1 decrite ci-dessus permet ensuite de detecter et^ 
d'analyser la presence de sous-penetration(s) dans le cordon de soudure 15. 

On rappelle qu'une telle sous-penetration correspond a une epaisseur... 
20 radiale locale insuffisante du cordon 15 de sorte que Petancheite entre le - 
bouchon 9 considere et la gaine 5 peut etre compromise. 

Une telle sous-penetration, qui correspond a une absence de matiere, 
apparaTt sous forme d'une tache plus claire sur les radiographics. 

Pour detecter de telles sous-penetrations, Tordinateur 37 traite les 
25 images IA1 C, IA2C et IA3C. 

Les operations de traitements sont les memes que celles decrites ci- 
dessus pour ce qui concerne la recherche des porosites, sauf que la seconde 
6tape de lissage ou etape de moyennage est effectuee avec un convolueur k, qui 
est d'une part de dimensions plus importantes que dans le cas de la recherche 
30 des porosites et qui, d'autre part, est allonge le long de la direction Oy, c'est-a- 
dire transversalement a I'axe longitudinal L 

II peut ainsi s'agir d'un rectangle centre sur son pixel central. Ce 
rectangle peut avoir par exemple r pixels de cote selon la direction Ox, r etant un 
nombre entier compris entre 5 et 15, et s pixels de cote seion la direction Oy, s 
35 etant un nombre entier par exemple compris entre 10 et 20. 
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Uutilisation d'un convolueur k allonge le long de la direction Oy permet 
de faire ressorfir les defauts ayant urie telle forme, ce qui est le cas des sous- 
penetrations qui ont une certaine etendue angulaire, mais pas le cas des 
porosites qui s'apparentent a des bulles. 
5 De meme, le seuil de binarisation, c'est-a-dire le seuil de niveau de gris 

a partir duquel les pixels sont affiches en blanc,- est plus 6leve que pour la 
recherche des porosites. 

Les images finales obtenues a Tissue de ces traitements sont 
referencees IF1CS, IF2CS, IF3CS. La figure 18 illustre I'image IF1CS. Cette 
10 image est issue d'une succession d'images correspondant a chacune des etapes 
du traitement, a savoir les Images IA1C, IL1C, IE1C, ID1C, IS1C, IM1CS et 
IFCS. 

La lettre S indique que ces images sont utilisees pour la recherche des 
sous-penetrations. 

15 On peut egalement determiner grace a la librairie de traitement 

damages et afficher les coordonnees et les surfaces des singularites 99 mises en 
evidence, en Toccurrence les sous-penetrations. Ces sous-penetrations 99 sont 
au nombre de deux sur Timage IF1CS. 

Ces memes etapes sont mises en oeuvre a partir des images IF2CS et 

20 IF3CS. 

Ensuite, Tordinateur 37 peut calculer une note relative aux sous- 
penetrations du cordon de soudure 15. Cette note peut etre la somme de toutes 
les surfaces des sous-pen6trations 99 detectees, eventuellement ponderees. 

La comparaison de cette note de sous-p6netration avec une note seuil 
25 permet de rendre un verdict sur la conformite du crayon 3 analyse pour ce qui 
concerne les sous-p6netrations du cordon de soudure 15. 

Uinstallation 1 permet ensuite de verifier Tetancheite au niveau du 
point de soudure 27 du canal de remplissage 19 de la gaine 5. Pour cela on 
selectionne une zone IA1Q de I'image acquise IA1, comme illustre par la figure 4. 
30 La lettre Q signifie que cette zone est relative a la verification de Petancheite au 
droit du queusot 23. La figure 19 illustre les niveaux de gris dans cette zone 
IA1Q. 

Ensuite on soumet cette image IA1Q a une operation de lissage par un 
convolueur I qui est par exemple un carre de t pixels de cote centre sur son pixel 
35 central, t etant un nombre entier par exemple compris entre 3 et 9. 
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La taille de ce convolueur est reduite pour modifier le moins possible 
I'image IA1Q. L'image a Tissue de ce traitement est denommee IL1Q. 

Ensuite on soumet l'image IL1Q a une etape de projection selon I'axe 

Ox et de reconstruction. 
5 Plus precisement, cette etape de projection et de reconstruction 

consiste a affecter au pixel de chaque colonne s'etendant le long de I'axe Oy, la 

valeur moyenne des niveaux de gris des pixels de cette colonne. 

Ce traitement permet de privilegier le fond de I'jmage IL1Q est done de 

gommer les eventuelles sous-penetrations longitudinales locales du point de 
10 soudure. 

L'image ainsi obtenue est une image de reference IR1Q dont les 
niveaux de gris varient uniquement le long de la direction Ox, comme illustre par 
la figure 20. 

Ensuite, on soustrait l'image de reference IR1Q a l'image lissee IL1Q. 
15 II s'agit ici d'une soustraction simple IL1Q-IR1Q et non pas d'une soustraction 
logarithmique. 

La figure 21 illustre les niveaux de gris a Tissue de cette operation. 

Ensuite, on binarise l'image IS1Q issue de la soustraction afin d'obtenir... 
une image finale IF1Q ou tous les pixels ayant un niveau de gris inferieur a unej,' 
20 valeur seuil se voient affecter la valeur zero, et tous les autres se voient affecter 
la valeur maximale en niveau de gris. - r 

La figure 22 illustre Timage IF1Q. On peut y distinguer a gauche la- 
region 101 du canal 19 sous le point de soudure 27 et a droite la cavite 103 
formee au-dessus du point de soudure 27. On notera qu'en cas de soudure TIG, 
25 le point soudure 27 ne forme pas de cavite mais presente une surface exterieure 
convexe. 

Ensuite, Tordinateur 37 va detecter, gr3ce a Toutil de recherche de 
singularites de la librairie de traitement d'images, les zones 101 ou 103. Si, 
aucune zone ou une seule zone traversant horizontalement Timage IA1Q est 

30 detectee, le queusot 23 est declare non-soude et le crayon 3 non-conforme. Ce 
dernier cas signifie en effet que les zones 101 ou 103 se rejoignent. Si deux 
zones 101 et 103 sont detectees, Tordinateur 37 calcuie, grace a la librairie de 
traitement d'images, la distance entre ces deux zones 101 et 103 qui 
apparaissent en blanc sur Timage IF1C. Pour cela, la librairie trace par exemple 

35 le bord 105 de la cavite 103 sur Timage IF1C puis va construire le bord 107 de la 
zone 101. 
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Pour cela Pordinateur 37 parcourt, pour chaque ligne, Pimage IF1Q 
vers la droite en partant du bord gauche de Pimage IF1Q jusqu'a trouver le bord 
105. Ensuite, Pordinateur 37 parcourt la ligne considers en sens inverse jusqu'a 
d6tecter le premier pixel blanc. S'il detecte un tel pixel blanc, celui-ci est le point 
5 du bord 107 de la zone 101 pour la ligne considered SMI ne detecte pas de pixel 
blanc, ce qui correspond en fait au cas oD seule une zone 103 est presente £ 
droite de Pimage IF1Q, Pordinateur 37 considSre que le bord 107 est le bord 
gauche de Pimage IF1Q. 

Ainsi, en procedant ligne par ligne, Pordinateur 37 va determiner les 
10 coordonnees des points des bords 105 et 107 des deux zones claires 101 et 103. 

Ensuite, a partir de Pensemble de ces coordonnees, Pordinateur 37 va 
calculer la distance minimale entre ces bords 105 et 107, distance qui correspond 
a la penetration axiale du point de soudure 27 dans le canal 19. 

L'ordinateur 37 va ensuite proceder ainsi pour les vues IA2 et IA3 et 
15 fournir, a partir des zones IA2Q et IA3Q des images finales IF2Q et IF3Q, puis 
determiner les penetrations axiales du point de soudure 27 dans le canal 19 pour 
chacune de ces vues. 

L'ordinateur 37 calcule enfin la penetration axiale reelle du point de 
soudure 27 comme etant la moyenne des penetrations axiales determinees a 
20 partir des trois vues IF1Q, IF2Q et IF3Q. II compare enfin cette valeur avec une 
valeur seuil, en-de9a de laquelle il considere que le point de soudure 27 ne 
penetre pas suffisamment dans le canal 19 pour assurer Petancheite du crayon 3. 

On notera egalement que les images IA1Q, IA2Q et IA3Q peuvent etre 
soumises a un traitement pour la recherche de porosites, ce traitement etant 
25 analogue a celui decrit precedemment pour le cordon de soudure 15. 

Enfin, ['installation 1 permet 6galement, dans le cas oCi le cordon 15 
et/ou le point 17 est/sont realise(s) par soudure TIG de determiner la presence 
d , inclusion(s) de tungstene. 

En effet, ces inclusions apparaissent sous forme de zones plus 
30 sombres sur les radiographics numeriques acquises par la camera 33. On peut 
alors, grace a des traitements analogues a ceux decrits pour les porosites ou les 
sous-penetrations, detecter et analyser de tels defauts et rendre un verdict a 
partir de criteres de conformite predetermines. 

On utilise alors a la place de Poperation d'ouverture par adjonction, une 
35 operation de fermeture par un element structurant h. Cette operation est definie 
par la formule 
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Une telle fermeture permet d'eliminer les pics negatifs et ainsi de 
former des images de reference satisfaisantes. 
5 L'element structurant h est alors de preference analogue a celui decrit 

precedemment 

On notera que les defauts recherches apparaissant sous forme de pics 
negatifs dans les niveaux de gris, la binarisation est inversee par rapport a celle 
decrite precedemment. En variante, c'est I'operation de soustraction qui peut etre 

10 inversee, c'est-a-dire que Ton soustrait I'image lissee a I'image erodee, le resultat 
etant divise par I'image erodee et multipliee par le coefficient K. 

H est alors possible de visualiser sur I'ecran 63 I'ensemble des images 
acquises et traitees pour chaque angle de vue. La figure 23 illustre ainsi 
I'affichage de I'ecran 63 pour le premier angle de vue. 

15 La succession superieure d'images correspond aux images relatives a 

la recherche de porosites a savoir IA1C, IL1C, IE1C, ID1C, IS1C, IM1CP et 
IF1CP. Les images IS1C et IM1CP sont bien presentes entre les images ID1C et 
IF1 CP mais ne sont pas visibles du fait de leurs faibles niveaux de gris. . . . 

La succession intermediaire d'images correspond a une zone de 

20 I'image IA1 dans lequel les orifices de I'indicateur de qualite de I'image (IQI) 51 
sont visibles. Ces images ont ete soumises exactement aux memes traitements 
que I'image IA1 C, y compris les operations de determination des positions et des 

diametres des singularites. 

La succession inferieure d'images inferieures correspond a la 
25 succession d'images relatives au point de soudure 27, a savoir IA1Q, IL1Q, 
IR1Q, IS1Q et IF1Q. On notera que dans I'exemple de la figure 23, le queusot 23 
n'est pas soude. 

La partie inferieure de I'ecran 63 peut fournir des informations relatives 
a la position et au diametre des porosites 71 d6tectees, a la position et au 
30 diametre des taches 109 detectees dans la zone correspondant a I'indicateur de 
qualite d'image (IQI) 51 ainsi que des informations relatives a la penetration 
axiale du point de soudure 27 pour Tangle de vue considere. 

Les dimensions des taches detectees pour les images correspondant a 
I'lQI permettent de verifier la fiabilite des mesures effectuees. L'ecran 63 peut 
35 egalement afficher dans sa partie superieure la succession d'images 
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correspondant a la recherche de sous-penetrations. Cela est illustre par la figure 
24. 

Enfin, et comme illustre par la figure 25, Pecran peut <§galement afficher 
simultanement : 

- dans une partie superieure les images IA1C, IA2C, IA3C, IF1CP, 
IF2CP, IF3CP, IF1CS, IF2CS, IF3CS, relatives au controle du cordon 15, 

- dans une region intermediate, les images initiates et finales pour les 
trois vues concernant Pindicateur de qualite IQI, 

- dans une region inferieure, les images IA1Q, IA2Q, IA3Q, IF1Q, IF2Q 
et IF3Q, relatives au contrdle du point de soudure 27. 

Ainsi, Installation 1 a permis de determiner automatiquement si le 
bouchon superieur 9 du crayon 3 presentait des porosites ou des sous- 
penetrations pour le cordon 15 ou un defaut d'etancheite au droit du point de 
soudure 27, et 6ventuellement des inclusions de tungst&ne, justifiant le rejet du 
crayon 3. Ensuite, on procede de manure analogue pour le bouchon 9 inferieur. 

On a pu constater que le procede de controle non-destructif decrit est 
particulierement fiable et d'execution rapide, puisqu'il permet de rendre un verdict 
pour chaque bouchon 9 en moins de 26 secondes. Le nombre de crayons 3 
inddment rejetes est egalement reduit 

En outre, le procede decrit permet de detecter et caracteriser les 
defauts separement et d'en reconstruire certains, c'est a dire de determiner leurs 
positions exactes et certaines de leurs caracteristiques. 

Cette fiabilite et cette rapidite d'execution est due a la realisation des 
images de reference, notamment IR1C, IR2C, IR3C, IR1Q, IR2Q et IR3Q a 
partirdes images acquises IA1C, IA2C, IA3C, IA1Q, IA2Q, etIA3Q. 

En effet, cela permet de garantir une correspondance exacte entre les 
contours sur ces images, ce qui simplifie les traitements necessaires pour isoler 
ensuite les defauts recherches. 

De maniere plus generate, d'autres traitements numeriques des 
images acquises peuvent etre effectues pour former des images de reference. 
Pour le cordon de soudure 25, on utilisera de preference une ouverture par 
adjonction qui, combinee avec Poperation suivante de soustraction, forme un 
« top-hat ». 

L'utilisation d'un element structurant h sous forme d'un segment 
parallele a Paxe L s ! avere particulierement avantageuse. En effet, un tel element 
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structurant permet de limiter les aberrations introduites dans les images du fait de 
la presence du canal 19. 

Plus generalement, Tetement structurant h peut ne pas etre un 
segment mais avoir une forme allong^e le long de Paxe longitudinal L II peut 
ainsi s'agir d'un rectangle. 

De maniere plus generate, les principes ci-dessus, a savoir la creation 
d'une image de reference par traitement d'une image acquise de ['element a 
controler, peuvent etre mis en oeuvre pour controler d'autres elements de 
rSacteurs nucleates que des crayons de combustible nucleaire, en particulier 
leurs soudures. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de controle non-destructif d'un element (3) pour reacteur 
nucleaire, procede comprenant les etapes de : 

5 a) acquisition d'une image radiographique et numerique (IA1C, IA2C, 

IA3C, IA1Q, IA2Q, IA3Q ) d'au moins une zone (15,* 27) de Pelement (3), 

b) creation d'une image de reference (IR1C, IR2C, IR3C, IR1Q, IR2Q, 
IR3Q) par traitement numerique de Pimage acquise, et 

c) comparaison de Pirnage acquise (IA1C, IA2C, IA3C, IA1Q, IA2Q, 
10 IA3Q), eventuellement trait6e, a Pimage de reference pour d§tecter !a presence 

de defaut(s). 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que Pelement 
(3) est une partie d'un assemblage de combustible nucleaire. 

3. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que Pelement 
15 est un crayon de combustible nucleaire (3) s'etendant le long d'un axe 

longitudinal (L) et comprenant une gaine (5) fermee par des bouchons (9) 
inferieur et superieur et contenant un combustible nucleaire (7). 

4. Procede selon la revendication 3, caracterise en ce que la zone 
comprend un cordon de soudure (15) entre un des bouchons (9) et la gaine (5). 

20 • 5. Procede selon la revendication 3, caracterise en ce que la zone 

comprend un point de soudure (27) obturant un canal (19) traversant un bouchon 

0)- 

6. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise en 
ce que Petape b) comprend une sous-etape b1) d'ouverture ou de fermeture de 

25 Timage par adjonction d'un element structurant (h). 

7. Procede selon les revendications 3, 4 et 6 prises ensembles, 
caracterise en ce que Pelement structurant (h) a une forme allongee le long de 
Paxe longitudinal (L) du crayon (3). 

8. Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que Pelement 
30 structurant (h) est un segment de p pixels, p etant un nombre entier non nul, 

9. Procede selon la revendication 7 ou 8, caracterise en ce qu'un 
defaut a detecter est une porosite (71) ou une sous-penetration (99) du cordon 
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de soudure (15), et en ce que la sous-etape b1) est une sous-etape d'ouverture 
de Timage par adjonction de I'element structurant (h). 

10. Procede selon la revendication 7 ou 8, caracterise en ce qu'un 
defaut a detecter est une inclusion de tungstene, et en ce que la sous-etape b1) 

5 est une sous-etape de fermeture de I'image par adjonction de I'element 
structurant (h). 

11. Procede selon Tune quelconque des revendications 6 & 10, 
caracterise en ce que I'etape b) comprend, prealablement a la sous-etape b1), 
une sous-etape bO) de lissage de Timage par un convolueur (g). 

10 12. Procede selon la revendication 11, caracterise en ce que le 

convolueur (g) est un carre de n pixels de cote, n etant un nombre entier non 
nul. 

13. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise 
en ce que Tetape c) comprend une sous-etape c1) de calcul de la difference 

15 en t re I'image acquise, eve.ntuellement traitee, et Timage de reference, et de. 
division de cette difference par Timage acquise, eventuellement traitee, ou psir 

Timage de reference. 

14. Procede selon la revendication 13, caracterise en ce qu'il 
comprend, apres la sous-etape d), une sous-etape c2) de multiplication de 

20 Timage par un coefficient correspondant sensiblement a Tintensite lumineii.se 
maximale du dispositif de prise de vue (33) utilise pour acqu<§rir Timage 
radiographique. 

15. Procede selon la revendication 13 ou 14, caracterise en ce qu'il 
comprend, apres la sous-etape c1), une sous-etape de lissage de Timage grace a 

25 un convolueur (j, k). 

16. Proced6 selon la revendication 15, caracterise en ce que le 
convolueur est un carre de q pixels de cote, q etant un nombre entier. 

17. Procede selon la revendication 15, caracteris§ en ce que le 
convolueur (k) est allonge transversalement par rapport a Taxe longitudinal (L). 

30 18. Proced6 selon Tune des revendications 13 a 17, caracterise en ce 

qu'il comprend, apres la sous~6tape c1), une etape de binarisation de Timage. 

19. Procede selon la revendication 5, caracterise en ce que le d£faut & 
detecter etant un defaut d'etanch6ite au droit du point de soudure (27), T6tape b) 
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comprend une sous-etape b1) de projection de Pimage le long de Paxe 
longitudinal (L) et de reconstruction de I'image a partir de sa projection le long de 
cet axe (L). 

20. Procede selon la revendication 19, caracterise en ce que Petape b) 
5 comprend, prealablement a la sous-etape b1), une sous-etape bO) de Hssage de 

Pimage acquise par un convolueur (I). 

21. Procede selon la revendication 20, caracterise en ce que le 
convolueur (I) est un carre de t pixels de cote, t etant un nombre entier. 

22. Procede selon Tune des revendications 19 a 21, caracterise en ce 
10 que Petape c) comprend une sous-etape c1) de soustraction de Pimage de 

reference a Pimage acquise, eventuellement traitee. 

23. Procede selon la revendication 22, caracterise en ce qu'il 
comprend, apres la sous-etape d), une sous-etape de binarisation de Pimage. 

24. Procede selon Pune des revendications precedentes, caracteris§ 
15 en ce que le procede comprend une etape d) de detection automatique et de 

determination de caracteristiques d'une region (71 ; 99) de Pimage issue de 
Petape c) correspondent a un defaut 

25. Procede selon la revendication 24, caracterise en ce qu'une des 
caracteristiques est la position du d6faut detecte dans Pimage. 

20 26. Procede selon la revendication 24 ou 25, caracterise en ce qu'une 

des caracteristiques est representative de la dimension du defaut detecte. 

27. Procede selon Pune des revendications 19 a 23, caracterise en ce 
qu'il comprend une etape d) de determination de P£paisseur axiale minimale du 
point de soudure (27). 

25 28. Procede selon Pune des revendications 24 a 27, caracterise en ce 

que les etapes a) a d) sont effectuees pour plusieurs angles de vue. 

29. Procede selon les revendications 25, 26 et 28 prises ensemble, 
caracterise en ce qu'il comprend une etape e) de reconstruction des defauts 
detectes dans les images correspondant 3 differents angles de vues. 

30 30. Proc£d6 selon la revendication 29, caracterise en ce que Petape e) 

comprend une sous-etape e1) de determination des positions qu J un defaut 
detecte dans une premiere image correspondant a un premier angle de vue peut 
occuper dans une deuxieme image correspondant a un deuxieme angle de vue, 
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une sous-etape e2) de comparaison des positions ainsi determinees 
avec des positions de defaut(s) effectivement detecte(s) dans la deuxfeme image 
afin de determiner si le defaut a 6te detecte dans la deuxieme image, et, si le 
d£faut a ete detecte dans ia deuxieme image, 
5 une sous-etape e3) de calcul d'une dimension du defaut a partir des 

caracteristiques representatives des dimensions du defaut determinees dans la 
premiere et la deuxieme images. 

31. Procede selon les revendications 26 et 28 prises ensemble, 
caracterise en ce qu'il comprend une etape e) de sommation des caracteristiques 

10 representatives de la dimension determinees pour plusieurs angles de vue et de 
comparaison de la somme avec une valeur seuil afin de rendre un verdict sur la 
conformite de Telement (3) avec des criteres predetermines de fabrication. 

32. Procede selon les revendications 27 et 28 prises ensembles, 
caracterise en ce qu'il comprend une etape e) de calcul d'une moyenne des 

15 epaisseurs minimales determinees pour plusieurs angles de vue et de, 
comparaison avec une valeur seuil afin de rendre un verdict sur la conformite de^ 
Telement (3) avec des criteres predetermines de fabrication. 
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